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Patentanmeldung 



Verfahren zur Verbesserung der Energiezufuhr in ein Schrotthaufwerk 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbesserung der Energiezufuhr beim Aufheizen 
und Schmelzen eines Schrotthaufwerkes, bei dem durch ein vorgeheiztes oxidierendes Gas 
unter Zusatz von fossilen Brennstoffen ein Kanal in das Schrotthaufwerk geschmolzen wird 
und durch diesen Kanal weitere Energiezufuhr erfolgt. 

Schrott wird heute ublicherweise im Elektrolichtbogenofen eingeschmolzen, wobei durch 
Brenner ein moglichst hoher Anteil an fossiler Energie eingebracht wird. Die in dieser Wei- 
se zugefuhrte Energie betragt jedoch nur maximal 10 % des gesamten Energiebedarfes. 

Die Bedeutung des Einschmelzens von Schrott mit fossiler Energie ist in einer zusammen- 
fassenden Veroffentlichung „Stand der Verfahrenstechnik fur das Einschmelzen von Schrott 
mit fossiler Energie" (Stahl und Eisen 1990, S. 109 -116) beschrieben. Diese Veroffentli- 
chung gibt besonders einen Eindruck, wie intensiv an der Entwicklung von neuen Verfahren 
zur Verwendung von fossiler Energie zum Einschmelzen von Schrott gearbeitet wird. 
Grofctechnisch wird heute das auf S. 113 beschriebene Zwei-Konverter-Verfahren von Nip- 
pon Steel in einem Stahlwerk betrieben. Es ist jedoch offensichtlich nur unter den besonde- 
ren Bedingungen des dortigen Werkes wirtschaftlich zu betreiben. Auch das EOF- 
Verfahren, wie auf S. 114 beschrieben, hat wegen der komplexen Anlagen, hauptsachlich 
bei der Vorwarmung des Schrottes in einem Schacht, nur begrenzte Anwendung gefunden. 

In der deutschen Patentschrift DE 195 215 18 C1 wird ein Verfahren zur Verbesserung der 
Energiezufuhr in ein Schrotthaufwerk beschrieben, bei dem durch heiBe, sauerstoffhaltige 
Gasstrahlen, denen Erdgas Oder Kohle zugesetzt wird, Kanale in das Schrotthaufwerk ge- 
schmolzen werden, durch die dann eine weitere Energiezufuhr erfolgt. In der Beschreibung 
zu diesem Patent ist ausgefuhrt, dass das erfindungsgema&e Verfahren sich nicht nur eig- 
net, urn einen Elektrolichtbogenofen zusatzlich Energie zuzufuhren, es kann vielmehr auch 
dazu benutzt werden, ein Schrotthaufwerk in einem HerdgefaR nur mit fossiler Energie oh- 
ne elektrische Energie vollstandig aufzuschmelzen. In das Schrotthaufwerk mussen dafur in 



Seite 2 von 9 



geeigneter Form fossile Energietrager eingebracht werden. Beispielsweise werden mit dem 
Schrott ca. 100 kg Kohle/to Schrott chargiert. Ein Teil der Kohle kann auch uber Dusen ein- 
geblasen werden, sobald ein flussiger Sumpf vorbanden ist. Nach dem Aufschmelzen wirkt 
der Aufblasstrahl dann in bekannter Weise als Nachverbrennungsstrahl zur weiteren Zufuhr 
von Energie, urn das Bad auf die notige Abstichtemperatur zu erhitzen. 

In der Patentschrift sind Anwendungen beschrieben, bei denen die HeiBluftdOsen in der 
Ofenwand so angeordnet werden, dass sie gleichmaBig iiber den Umfang verteilt unter ei- 
nem Winkel von 10° auf das Bad blasen. Damit soli das Schrotthaufwerk gleichmaBig auf- 
geschmolzen werden, es soil aber auch verhindert werden, dass die HeiSluftstrahlen nach 
Durchbrennen der Schrottsaule auf feuerfestes Material treffen. 

Die praktische Anwendung dieser Erfindung hat zu einigen Problemen gefuhrt. Es hat sich 
gezeigt, dass die Gasstrome im Zentrum des Ofens zu einer Aufwartsstromung fuhren, mit 
dem Ergebnis, dass damit ein Kamin in das Schrotthaufwerk geschmolzen wird, durch den 
die Abgase heiS die Schrottschuttung verlassen und damit kaum noch Energie an den 
Schrott abgeben. Dadurch bildet sich ein auBerer Ring von ungeschmolzenem Schrott. Die- 
ser Effekt wird offensichtlich noch dadurch unterstutzt, dass, wie in der Patentschrift aus- 
gefuhrt, sich direkt vor der HeiBlufteinblasduse eine kalte Zone ausbildet, in der der Schrott 
so niedrig in der Temperatur bleibt, dass er nicht oxidiert. 

Dieses Problem hat sich bereits in einem 10 to Pilotofen gezeigt. Es war zu vermuten, dass 
bei einem Ofen in ProduktionsmaBstab dieses Problem sich noch verstarkt. Ein weiteres 
Problem bestand darin, dass nach dem Aufschmelzen des Schrottes die in der Seitenwand 
angebrachten Offnungen durch HeiBluft frei gehalten werden mussen, was dazu fuhrt, dass 
der flach auftretende HeiBluftstrahl flussige Schlacke auf die gegenuberliegende Wand 
blast. Auch die Ubertragung der Energie aus der Nachverbrennung der Reaktionsgase 
durch den HeiBwindstrahl an das Eisenbad wird bei einer flussigen Schlackenschicht, auf 
die der Heililuftstrahl flach aufblast, beeintrachtigt. 

Die vorliegende Erfindung vermeidet die beschriebenen Nachteile der Lehren der Patent- 
schrift DE 195 215 18 C1 beim Schmelzen von Schrott mit fossiler Energie. 

Es hat sich uberraschenderweise gezeigt, dass die beschriebenen Nachteile des Verfah- 
rens entsprechend der Patentschrift DE 195 21518 beseitigt werden, wenn die HeiBluft un- 
ter Zusatz von fossiler Energie von oben auf das Schrotthaufwerk aufgeblasen wird. Be- 
sonders vorteilhaft ist dabei der erfindungsgema&e Effekt, wenn die HeiBluft zentral von 
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oben auf das Schrotthaufwerk geblasen wird. Die gemaB der Erfindung von oben aufgebla- 
sene HeiBluft fuhrt uberraschenderweise zu einer Stromung im Schrotthaufwerk, die die 
Energie der Gase besonders gut ausnutzt und auch die AuBenbereiche schnell und effektiv 
aufschmilzt Vermutlich laufen im Schrotthaufwerk folgende Vorgange ab. Der in das 
Schrotthaufwerk eindringende HeiBluftstrahl heizt den umgebenden Schrott durch Stro- 
mungen innerhalb des Schrotthaufwerkes effektiv auf. Die Reaktionsgase aus dieser 
Schrottschicht werden jedoch wieder von der Stromung des Aufbiasstrahles angesaugt. Die 
heiBen Reaktionsgase veriassen deshalb das Schrotthaufwerk durch einen auBeren ring- 
formigen Raum. Das fuhrt dazu, dass in diesem Raum eine intensive Energiezufuhr erfolgt 
und damit auch der Schrott in der auBeren Zone von unten aufgeheizt wird, was das Auf- 
schmelzen dieses Bereiches begunstigt. 

Die HeiBluft kann durch einen oder mehrere Strahlen von oben aufgeblasen werden. Als 
besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, die HeiBluft aufzuteilen in einen zentralen Strahl 
mit 35 bis 65 % der HeiBluftmenge und mit drei bis sechs auBeren Strahlen, in denen die 
restliche HeiBluft zugefuhrt wird. Z.B. hat sich eine Aufteilung mit 50 % der HeiSwindmenge 
auf eine zentrale Duse und vier gleichmaBig urn sie angeordnete Dusen fur die anderen 
50 % als besonders wirksam erwiesen. Bei dieser Ausfuhrungsform erfolgt ein besonders 
schnelles Schmelzen eines Kanals im Schrotthaufwerk durch den zentralen Strahl. 

Die auBeren Strahlen sollen dabei so angeordnet werden, dass sie gegenuber dem zen- 
tralen Strahl einen Winkel von 10 -20° bilden. Es hat sich gezeigt, dass sich bei einem klei- 
neren Winkel die Strahlen gegenseitig beeinflussen und in Richtung einer geraden Stro- 
mung abgelenkt. d.h. zusammengezogen werden. Es liegt auch im Sinne der vorliegenden 
Erfindung, die Strahlrichtung der Dusen nicht nur nach auBen zu stellen, sondern gleichzei- 
tig auch peripher so zu neigen, dass sie schrag auf das Bad blasen, wobei dann im Bad 
eine gewisse Rotationsstromung erfolgt. 

Die HeiBluftzufuhr soil erfindungsgemaB so erfolgen, dass die Dusenoffnungen in ihrem 
Abstand zur Oberflache des Schrottes bzw. der Schmelze verandert werden konnen. Das 
kann beispielsweise durch eine von oben einfahrbare Lanze fur die HeiBluftzufuhr erfolgen. 

Die in der Hohe einstellbare Anordnung der Duse oder Dusen fur die HeiBwindzufuhr inner- 
halb der Deckeloffnung hat gegenuber dem bekannten Stand der Technik, bei dem die Du- 
sen innerhalb der feuerfesten Zustellung der Seitenwand angeordnet sind, den wesentli- 
chen Vorteil, dass die Dusenposition sowohl fur das Vorheizen des Schrottes, als auch fur 
die Nachverbrennung der Reaktionsgase wahrend der Einschmelzphase optimal eingestellt 
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werden kann. AuBerdem kann die DOse aus der Deckeloffnung entfernt werden, wenn am 
Ende des Prozesses das Aufblasen von HeiBwind nachteilig ist. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren zum Einschmelzen von Schrott wird in einer ersten 
Phase - im weiteren Phase 1 genannt - das Schrotthaufwerk Qber einen HeiBwindstrahl 
unter Zusatz eines Brennstoffes vorgeheizt und zu einem groBen Teil geschmolzen und in 
einer zweiten Phase - im weiteren Phase 2 genannt - dem flOssigen Bad Qber eine Nach- 
verbrennung der Reaktionsgase durch den gleichen HeiBluftstrahl Energie zum Schmelzen 
des restlichen Schrottes und zur Erhohung der Temperatur des Eisenbades auf Absticht- 
emperatur zugefOhrt 

Die Unterscheidung zwischen einer Phase 1 und Phase 2 kann naturlich nicht streng gese- 
hen werden. Die Phase 1 geht vielmehr Qber einen Zeitraum von mehreren Minuten in die 
Phase 2 Qber. Bei einer Gesamtschmelzzeit von 30 Minuten betragt die Phase 1 ca. 15 min, 
die Obergangszeit ca. 5 min. und die Phase 2 dann 10 min. 

In der ersten Phase wird dem HeiBluftstrahl fossile Energie, z.B. Erdgas zugegeben. Gber- 
raschenderweise genugt es, das Erdgas durch getrennte Zufuhrungen in die Nahe des 
HeiBluftstrahles zu blasen. Die DOsenoffnungen der HeiBwindlanze mussen also nicht als 
Brenner ausgebildet werden. Offensichtlich reicht die starke Ansaugwirkung des HeiBluft- 
strahles aus, urn das Erdgas mit der HeiBluft ausreichend zu vermischen. 

Das Ausbilden einer kalten Schrottschicht direkt vor der HeiBwindduse, wie oben beschrie- 
ben, kann bei der erfindungsgemaBen AusfOhrung dadurch vermieden werden, dass zwi- 
schen der HeiBwindduse und der Schrottoberflache ein Abstand von 0,2 bis 0,5 m gehalten 
wird. Der Abstand kann auch noch etwas groBer gewahlt werden. wenn die Abgase aus 
dem Schrott weitgehend nachverbrannt werden sollen, bevor sie den Ofen verlassen. Damit 
k&nnen Probleme mit den Abgasen, die beim Vorheizen von Schrott auftreten, erheblich 
vermindert werden. 

Damit ist jedoch der Nachteil verbunden, dass die Flammentemperatur herabgesetzt wird. 
Eine hohe Flammentemperatur ist fur das schnelle Aufschmelzen eines Kanals und des 
Schrottes sowie zur Verringerung der Oxidation des Schrottes wichtig. Es kann deshalb 
vorteiihafter sein, fur das Aufschmelzen des Schrottes nur einen kurzen Abstand zur 
Schrottoberflache von ca. 30 cm zu verwenden und die Abgase durch kleine HeiBwind- 
brenner, die im Deckel des Ofens gleichmaBig verteilt sind, zu verbrennen. 
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Es ist fur das erfindungsgemaBe Verfahren wichtig, im zentralen Bodenbereich moglichst 
schnell Energie zuzufuhren, damit der durch den HeiBgasstrahl aufgeschmolzene Schrott 
dort nicht wieder erstarrt. Hierzu helfen mehrere MaBnahmen. Der Kanal im Schrotthauf- 
werk, durch den weitere Energie auch in den unteren Bereich der Schrottsaule zugefuhrt 
wird, muB so schneli wie moglich geschmolzen werden. Hierzu helfen neben einer mog- 
lichst hohen HeiBwindtemperatur eine hohe Sauerstoffanreicherung und ein moglichst hohe 
Geschwindigkeit der HeiBwindstrahlen. AuBerdem ist es vorteilhaft, dass ein hoher Anteil 
des HeiBwindes, z.B. 50 % uber den Zentralstrahl eingebracht wird. Mit der Sauerstoffan- 
reicherung auf 40 % kann beispielsweise mit einem Gasstrahl von 20.000 Nm 3 /h und ent- 
sprechendem Zusatz von Erdgas innerhalb von zwei bis drei Minuten ein Kanal in die 
Schrottsaule geschmolzen werden, der bis auf den Boden reicht. 

Es hat sich gezeigt, dass das Einbrennen des Kanals in das Schrotthaufwerk schneller er- 
folgt, wenn noch freier Sauerstoff in der HeiBluftflamme vorhanden ist. Optimale Werte 
werden erzielt, wenn uber die Vollverbrennung der Energietrager hinaus noch ein freier 
Sauerstoffgehalt von 3-10 %vorhanden ist. 

Es ist auBerdem vorteilhaft, den Koks bei der Beschickung moglichst auf den zentralen Bo- 
denbereich zu konzentrieren. Besonders wichtig ist es, eine Restschmelze von ca. 20 % im 
Ofen zu lassen. Wenn der Ofen kalt ohne eine Restschmelze gestartet wird, sollte der Koks 
vorgewarmt sein, damit er moglichst schnell mit dem Aufblasstrahl reagieren kann. Es kann 
fur die erste Schmelze in einem kalten Ofen ohne Restschmelze auch hilfreich sein, Alumi- 
nium Oder Silizium in einer Menge von 100 bis 200 kg bei einer 100 to Schmelze auf den 
Boden an der Auftreffstelle des Zentralstrahles zu chargieren. 

Es ist auBerdem vorteilhaft, die Erdgasmenge, die den HeiBwindstrahlen zugesetzt wird, so 
zu regeln, dass die Zusammensetzung des Abgases leicht reduzierend ist. Es soli dabei ein 
CO- bzw. H 2 -Gehalt des Abgases von 1 bis 2 % angestrebt werden. Diese MaBnahme wirkt 
sich gunstig auf die Reduzierung des Dioxingehaltes der Abgase aus. Diese MaBnahme 
steht nicht im Widerspruch zu dem gewunschten freien Sauerstoffanteil im HeiBluftstrahl, 
da ein Teil des Sauerstoffes durch die Oxidation des Eisens verbraucht wird. 

Auch in der zweiten Phase ist es wichtig, dass die durch den HeiBwindstrahl zugefuhrte 
Sauerstoffmenge hoher ist, als fur das Nachverbrennen der Reaktionsgase benotigt. Zur 
Erreichung eines maximalen Nachverbrennungsgrades der Reaktionsgase ist es erforder- 
lich, durch den HeiSluftstrahl mehr Sauerstoff, als theoretisch fur den Nachverbrennungs- 
grad erforderiich, zuzufuhren und das Sauerstoffangebot durch die Bodendusen entspre- 
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chend niedriger zu halten. So soli z.B. bei einer Sauerstoffbodenblasrate von 3.000 Nm 3 /h 
eine Heiliwindmenge von 20.000 Nm 3 /h ohne Sauerstoffanreicherung aufgeblasen werden. 

Es hat sich fur die Optimierung des Verfahrens auch als wichtig herausgestellt, wahrend der 
beiden Blasphasen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten des HeiBluftstrahles und mit 
unterschiedlicher Lanzenhohe zu arbeiten. So ist es zweckma&ig, wahrend der Schrottauf- 
schmelzphase mit moglichst hoher Geschwindigkeit nahe der Schallgeschwindigkeit zu fah- 
ren (bei 1 .200° C ca. 750 m /sec), wahrend in der zweiten Phase, bei der weitgehend mit 
einem fliissigen Bad gearbeitet wird, die Hei&luftgeschwindigkeit nur zu etwa 40 - 60 % der 
Schallgeschwindigkeit (bei 1.200° C also ca. 400 m/sec) gewahlt wird. AuSerdem ist es 
zweckmaBig, wahrend dieser Phase eine hohere Lanzenposition einzustellen. 

Das Einfahren der Lanze in den Ofenraum fuhrt auBerdem dazu, dass der starke Larm, der 
durch einen HeiBluftstrahl verursacht wird, weitgehend abgeschirmt wird. Es hat sich dabei 
als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn die Heifcluftduse moglichst mehr als 50 cm in den 
Ofenraum eintaucht Die Abgase konnen, wie auch heute beim Elektrolichtbogenofen ub- 
lich, durch einen getrennten Stutzen im Ofendeckel abgefuhrt werden 

Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform fur das Bewegen der Lanze besteht darin, dass eine 
gleiche Vorrichtung, wie fur das Einfahren der Elektroden bei einem Elektrolichtbogenofen 
verwendet wird. Die erfindungsgemaBe Zufiihrung hat wesentliche Vorteile fur die Verbin- 
dung mit der Heililuftzufuhr und die Flexibility in der Prozessfuhrung, auch im Entfernen 
der Lanze gegen Ende des Frischprozesses. 

Das HerdgefaB wird erfindungsgemaB mit Bodendusen fur das Einblasen von Sauerstoff 
und evtl. auch fur Kohle und Kalk ausgeriistet Hier werden die vom bodenblasenden Kon- 
verter her bekannten Ausfuhrungs- und Einsatzformen angewendet. Wahrend jedoch beim 
Konverterverfahren moglichst wenig Dusen mit einem lichten Durchmesser von 24 bis 
28 mm verwendet werden, ist es fur den Einsatz in einem Herdofen, in dem eine Rest- 
schmelze belassen wird, zweckmaBig, Dusen mit kleineren Durchmessern zu verwenden, 
auch wenn dadurch eine gro&ere Zahl von Dusen eingesetzt werden muB. Der lichte Du- 
sendurchmesser sollte auf maximal 15 mm begrenzt werden. Damit wird das Durchblasen 
der nach dem Abstich verbleibenden restlichen Stahl- und Schlackenmengen verhindert. 
AuBerdem bieten Dusen mit kleineren Durchmessern einen besseren Schutz gegen den 
Durchbruch von fliissigem Stahl im Falle eines Versagens der Dusenkiihlung. 
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Es liegt auch im Sinne der voriiegenden Erfindung, die Diisen in einer Vertiefung des Bo- 
dens anzubringen, urn damit eine hdhere Bedeckung nach dem Abstich zu erreichen. Diese 
Anordnung hat besonders den Vorteil, dass die Diisen immer mit flussigem Stahl bedeckt 
bleiben und nicht mit der Schlacke in Kontakt kommen. Wenn Bodendusen innerhalb der 
Schlacke blasen, konnen sich leicht Ansatze bilden, die die Funktion der Dusen beeintrach- 

tigen. 

Fur das Einblasen von Sauerstoff miissen nicht unbedingt im Boden angebrachte Diisen 
verwendet werden. Der Sauerstoff kann auch uber sogenannte ..coherent jets" eingeblasen 
werden, die in der ublichen Weise in der Seitenwand des Ofens angeordnet sind. 

Falls extrem niedrige Stickstoffgehalte im Stahl gefordert sind. ist es zweckmaBig, bei der 
Durchfiihrung des erfindungsgema&en Verfahrens die Zufuhr von HeiBluft vor dem Ende 
des Schmelzprozesses zu beenden. Vorteilhafterweise geschieht das bei einem Kohlen- 
stoffgehalt im Bad von etwa 0.5 %. Zu diesem Zeitpunkt wird die Lanze aus der Deckeloff- 
nung herausgezogen und die Schmelze mit reinem Sauerstoff zu Ende gefrischt. 

Beim Einschmelzen des Schrottes, dass erfindungsgemali durch einen HeiBluftstrom mit 
SauerstoffuberschuB erfolgt, wird ein Teil des Eisens verschlackt. Das tragt zum schnelien 
Einschmelzen des Schrottes bei. Ein Teil des gebildeten FeO verbleibt in der Schlacke, der 
groBere Teil muB jedoch wieder reduziert werden. Hierfur muss dem Prozess Kohlenstoff 
zugesetzt werden. Dies kann uber Einblasen von Kohle durch Bodendusen oder in der 
sonst beim Lichtbogenofen angewendeten Praxis durch seitlich angebrachte Diisen erfol- 
gen. Fur das erfindungsgemaBe Verfahren sind zwei Zugabearten besonders vorteilhaft. 
Ein wesentlicher Teil wird in Form von Koks. vorteilhafterweise kleinstuckig. mit dem Schrott 
chargiert. Die mitchargierte Menge betragt etwa 20 - 30 kg/to Stahl. Die andere vorteilhafte 
Weise besteht darin. die Kohle in Verbindung mit dem HeiBwindstrahl einzublasen. Damit 
hier die Kohle nicht weitgehend verbrennt. soil grobere Kohle. vorteilhafterweise mit einer 
Kdmung von mindestens einigen mm, verwendet werden. 

Wie schon erwahnt, ist es vorteilhaft. wenn die HeiBwindlanze wahrend des Aufschmelzens 
des Schrottes so nachgefahren wird. dass der Abstand der Lanze zur Schrottoberflache 
ungefahr gleich bleibt, d.h. dass wahrend des Einschmelzens des Schrottes die Lanze ent- 
sprechend abgesenkt wird. Das Einschmelzen des Schrottes wird auSerdem begustigt, 
wenn die Lanze langsam urn so viel gedreht wird, wie der Abstand von zwei HeiBwindoff- 
nungen betragt, bei vier Dusen also urn etwa 90°. Verbunden mit einer langsamen Ab- 
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wartsbewegung der Lanze, brennt sich so der HeiBluftschmelzstrahl ringformig in das 
Schrotthaufwerk hinein. 

An zwei Beispielen soli das erfindungsgemaBe Verfahren naher erlautert werden. Im ersten 
Beispiel werden in einen 100 to Herdofen ca. 110 to Schrott chargiert. Ober eine HeiBluft- 
lanze, die mit einer Vorrichtung zum Auf- und Abbewegen eingefuhrt wird, erfolgt die Zufuhr 
von 40.000 NmVh HeiBluft von 1.200°C und 0,9 bar mit einer Sauerstoffanreicherung auf 
40 %. Der Dusenkopf besteht aus funf Offnungen, einer zentralen Duse und vier mit einem 
Neigungswinkel von 15° gegen die vertikale Strahlrichtung angeordnete au&ere Diisen. Der 
Dusendurchmesser betragt 20 cm fur die Zentralduse und jeweils 10 cm fur die auBeren 
Diisen. An jeder Dusenoffnung sind Rohre zum Einleiten von Erdgas angebracht Die Erd- 
gaseinblasrate betragt insgesamt 5.000 NnWh. Gleichzeitig werden durch sechs Bodendu- 
sen mit einem Durchmesser von 12 mm zusammen 2.000 Nm'/h Sauerstoff eingeblasen. 

Im zweiten Beispiel werden keine Bodendusen verwendet. Die Sauerstoffzufuhr erfolgt uber 
in der Seitenwand angebrachte feststehende Lanzen, durch die der Sauerstoff uber soge- 
nannte ..coherent jets" eingeblasen wird. Im vorliegenden Beispiel sind vier Einblaseinheiten 
vorgesehen. die gleichmaBig uber den Umfang verteilt sind. AuBer Sauerstoff kann bei die- 
sen Einblaseinheiten. wie sie heute gebrauchlich sind. gleichzeitig auch Kohle oder Erdgas 
eingeblasen werden, In diesem Beispiel werden pro Duse 1 .000 Nm 3 /h Sauerstoff einge- 
blasen, in den ersten 10 min. gleichzeitig 500 Nm 3 /h Erdgas. Nach 10 min. wird das Einbla- 
sen von Erdgas beendet und mit der Sauerstoff rate von 1 .000 Nm 3 /h pro Duse weiter gear- 
beitet. HeiBwind wird mit einer Gesamtblasrate von 40.000 Nm 3 /h mit einer Sauerstoffanrei- 
cherung auf 40 % eingeblasen. Die HeiBwindzufuhr erfolgt durch vier Dusen mit jeweils 
140 mm Durchmesser. Die Ausrichtung der Dusen. in diesem Falle ca. 15° gegen die Senk- 
rechte, erfolgt so. dass die Strahlen ungefahr dort auf das Bad blasen, an der die koharen- 
ten Sauerstoffstrahlen auf das Bad treffen. Vorteilhafterweise wird dieser Auftreffpunkt et- 
was nach innen veriegt, urn das in der Nahe liegende feuerfeste Material zu schonen. Nach 
20 min. wird die Blasleistung des HeiBwindes auf 20.000 Nm 3 /h reduziert, wobei wie beim 
ersten Beispiel in dieser Phase auf Sauerstoffanreicherung verzichtet wird. Nach 30 min. 
wird die HeiBluftlanze herausgefahren und die Charge mit den Seitendusen innerhalb von 
3 min. zu Ende gefrischt 



Das Verfahren wurde in der vorliegenden Patentanmeldung beschrieben, wie es vorteilhaf- 
terweise in einem Herdofen angewendet wird. Es kann jedoch auch sinngemaB auf einen 
Konverter ubertragen werden. 
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Abb. 1 zeigt schematise* einen Herdofen (1) mit einer Heifcwindlanze (2), die erfindungs- 
gemali innerhalb der Deckeloffnung angeordnet ist Die Heifiwindduse wird mit einer Vor- 
richtung (3) bewegt, die der Elektrodenhalterung eines Elektrolichtbogenofens ahnlich ist. 
Die HeiSwindduse wird senkrecht soweit eingefahren, dass sie sich ungefahr 30 cm ober- 
halb des Schrotthaufwerkes befmdet. Hier besteht die Duse fur den Heiftluftstrahl aus einer 
Zentraldiise und vier EinzeldGsen mit einer Neigung von 15°. Erdgas wird durch getrennte 
Leitungen (4) in den HeiBwindstrahl eingeblasen. Im Boden sind sechs Sauerstoffeinlei- 
tungsdusen (5) eingebaut. Die Dusen werden vorteilhafterweise so angeordnet, dass sie 
unterhalb der Auftreffstelle des zentralen Heifiwindstrahles liegen. Die Abgase veriassen 
den Of en uber einen Stutzen (6). Als Alternative sind in Abb. 1 auch Dusen fur die Sauer- 
stoffzufuhr durch .coherent jets" in der Seitenwand angebracht (7). Hier sind vier Einlei- 
( tungsstellen vorhanden, durch die gleichzeitig mit dem Sauerstoff auch Erdgas oder Kohle 
-f§ eingeblasen werden kann. Das seitliche Dusensystem wird hier wahrend der ersten Phase 
als Brenner zum Vorheizen des Schrottes betrieben. 

Abb. 2 zeigt beispielhaft eine vorteilhafte Ausfuhrung der Hei&windlanze. Es handelt sich 
hier urn eine Lanze zum Einschmelzen von 110 to Schrott in einem 100 to-Herdofen. Durch 
eine wassergekiihlte Heiftwindlanze (8) mit einem lichten Durchmesser von 90 cm werden 
dem Prozess in Phase 1 40.000 Nm 3 /h HeiBluft von 1.200°C mit einem Druck von 0,95 bar 
zugefiihrt. Die HeiGluft wird aufgeteilt auf eine Zentralduse (9) von 20 cm Durchmesser und 
auf vier seitlich angeordnete Dusen (10), die gegenuber der Senkrechten eine Neigung 
von15° aufweisen. Erdgas wird durch getrennte Leitungen (11) an den Dusen eingeblasen. 
Da die Vorrichtung mit einer unterkritischen Stromungsgeschwindigkeit betrieben wird, sind 
Jm keine besonderen Ausbildungen der Dusen erforderlich. Sie bestehen aus einfachen kreis- 
formigen Offnungen. Bei einem Betrieb nahe der Schallgeschwindigkeit teilt sich die Heili- 
luft entsprechend dem Querschnitt auf die einzelnen Dusen auf. Wenn in Phase 2 der 
Druck auf ca. 0,4 bar reduziert wird, stromt anteilig mehr HeiBluft durch die Zentralduse (9). 
Das ist jedoch auch erwunscht, weil dadurch die Nachverbrennung der Reaktionsgase in 
dieser Phase begunstigt wird. 
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Patentanspruche: 

1 . Verfahren zur Verbesserung der Energiezufuhr beim Aufheizen und Schmelzen eines 
Schrotthaufwerkes, bei dem durch ein vorgeheiztes oxidierendes Gas unter Zusatz von 
fossilen Brennstoffen ein Kanal in ein Schrotthaufwerk geschmolzen wird und durch 
diesen Kanal weitere Energiezufuhr erfolgt, dadurch gekennzeichnet. dass die HeiBluft 
von oben auf das Schrotthaufwerk geblasen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Hei&luftzufuhr von oben 
zentral erfolgt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Heifcluft auf meh- 
rere getrennte Strahlen aufgeteilt wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, dass die HeiBluft aufgeteilt 
wird auf einen Zentralstrahl mit 35 bis 65 % der Gesamtmenge und mehrere Strahlen 
au&erhalb des Zentralstrahles fur die restliche Heililuftmenge. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 - 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Heililuftzufuhr uber 
eine senkrecht verfahrbare Lanze erfolgt. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufblaslanze sich 
urn die senkrechte Achse bewegt. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, da& im Ofen eine flussige 
Restmenge von Stahl verbleibt. 

8. Verfahren nach Anspruch 1 - 7. dadurch gekennzeichnet, dass die im Ofen verbleiben- 
de flussige Restmenge 1 0 bis 30 % der Schmelze betragt. 

9. Verfahren nach Anspruch 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass Sauerstoff durch Bo- 
dendusen eingeblasen wird. 

1 0. Verfahren nach Anspruch 1 - 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Bodendusen in ei- 
ner Vertiefung des Herdes angebracht sind. 
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11. Verfahren nach Anspruch 1-10, dadurch gekennzeichnet, dass in einer ersten Phase 
ebplhohe Hei&luftgeschwindigkeit (500 bis 900 m/sec) und wahrend einer zweiten Pha- 
se eine reduzierte Hei&luftgeschwindigkeit (ca. 300 bis 500 m/sec) angewendet wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 1-11, dadurch gekennzeichnet, dass in Phase 1 mit einer 
Sauerstoffanreicherung des- HeiBwindstrahles auf 30 bis 50 % gearbeitet wird, wahrend 
in Phase 2 keine oder nur eine geringe Sauerstoffanreicherung erfolgt. 

13. Verfahren nach Anspruch 1-12, dadurch gekennzeichnet, dass wahrend der Phase 1 
der Abstand der HeiSluftduse auf einen Abstand von 0,2 bis 0,5 m zur Schrottoberfta- 
che und wahrend der Phase 2 auf mindestens 3 m zum Eisenbad eingestellt wird. 



Zusammenfassung 



Verfahren zur Verbesserung der Energiezufuhr in ein Schrotthaufwerk 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbesserung der Energiezufuhr beim Aufheizen und 
Sehmelzen eines Schrotthaufwerkes, bei dem durch ein vorgeheiztes oxidierendes Gas 
unter Zusatz von fossilen Brennstoffen ein Kanal in das Schrotthaufwerk geschmolzen und 
durch diesen Kanal weitere Energie zugefuhrt wird. Eine wesentliche Verbesserung dieses 
Verfahrens wird erreicht, indem die HeiBluft zentral von oben auf das Schrotthaufwerk 
geblasen wird. 



